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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@> Mischung enthaltend Pigmente mit flussigkristalliner Struktur mit chiraler Phase sowie ihrer Verwendung 

@ Die Erfindung betrifft Mischungen enthaltend Pigmen- 
te, die orientierte dreidimensional vernetzte Substanzen 
mit flussigkristalliner Struktur mit chiraler Phase enthal- 
ten sowie die Verwendung solcher Mischungen. 
Pigment und Matrix sind derart aufeinander abgestimmt f 
daft es bei Applikation der Mischung bei unterschiedli- 
chen Temperaturen auf einem Substrat, wobei niedrigste 
Applikationstemperatur und hochste Applikationstempe 
ratur um mindestens 10°C und urn hochstens 15CTC aus 
einanderliegen, nicht zu visuell erkennbaren Farodifferen 
zen der Pigmentfarbe nacn dem Trocknen auf dem Sub 
strat kommt. 
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Beschremung 

Die Ertmdung bcirilli Mischungen enihaltend Pigmenie. die onenlierie dreidimensional vemet/te Substan/cn mi: 
HussiLlknsial liner Struktur mit chiraler Phase enihalten souie die Verwendung solcher Mischungen. 
s Pigmenie enihaltend onenlierie dreidimensional vernet/te Snbsian/en mil tthssigknsMl line- Struktur mil ehinile- 
Phase sind beispielsweise aus DE 42 40 743 (entspncht US 5362315) bekannt Diese Pigmenie haben eine vom Betrach- 
lungswinkel abhangige Earbigkeit und konnen in behebigen Medien, vvie beispielsweise Lacken. Bmdemitteln odor 
Kunststoffen eingeset/t werden. Dies ist beispielsvveise in HP 0 (>8o n74 ausfuhrlich heschneben. Ein breiies Anwen- 
dungsteld ersehlieBi sieh derart lgen Pigmenicn bei der Lackierung von Ciegenstanden, beispielsweise Kraltlahr/eugen. 
[o Wie in EP 0 724 005 festgestellt wurde, /eigen naeh DH 42 40 743 hergesiellie Pig men le Earbveranderungen, uenn 
der Lack enihaltend die genannten Pigmenie bei unterschiedlicben Einbrenntcmperaturen verarbeuei wird. Dies isi bei- 
spielsweise bei I>ackierungen von Kraft fahr/eu gen der I -all. 

Naeh dem Sland der Technik werden Kraftfahr/euge bei 1 30°C erstlackien\ wahrend bei spateren Reparaturlackierun- 
gen nur noeh 80' C lolenert uerden, da Bauelemente des Krafifahr/eugs bei hdheren Temperaturen beeintrachtigi wer- 
t> den konnen. Die aus den unterschiedlichen Hinbrenntemperaturen resultierenden Earbunterschiede /wischen Original- 
lackierung und Reparaturlackierung sind nachteiligerweise mil deni bloBen Auge erkennhar. 

In HP 0 724 005 A2 wird /ur Eosung dieses Problems vorgeschlagen. dab die in DH 42 40 743 genannten Ausgangs- 
substan/en /ur Ilerstellung der Pigmenie /usamnien mil weiieren larbneutralen, /umindesi /wei vernei/bare Doppelbin- 
dungen emhaltende Verbindungen vernei/1 werden Auf diese Weise soli die Vemet/ungsdichte der Pigniente erhohl 
20 werden. was bei der Applikation in einem 130 (> C- und einein XO'X'-Kranfahr/euglacksvsicm zu hoheren Earbbestandig- 
keiten tuhren soil. 

In HP 0 724 005 A2 werden auf diese Weise hergestellte Pigmenie beschrieben. die siaii der bei naeh DH 42 40 743 
hergestcllten Pigniente ublicherweise zu beobachtenden Wellenlangenniaximumverschiehung von 35 40 nm nur noeh 
17 24 nm autweisen (Vergleich Raumiemperaturtrocknung des Reparaturlaekes Einhrenntemperatur bei 130°C) b/.w 

25 bei einer Ternperaiurdilterenz 80 130°C statt der ublichen 20 25 nm nur noeh 10 14 nm. Somit wurde in UP 0 724 005 
die WellerilaiigendilTeren/, dureh Malerialmodili/ierung auf die ITalfte, aber keineswegs auf Wene von wenigen nm re- 
duziert. Hrst bei solch geringen WellcnlangendilVerenzen sind je naeh spektralcr Hnipfindlichkeit des menschliehen Au- 
ges visuell keine Earbunterschiede niehr zu erkennen. Das Problem der mangel nden Earbbesiandigkeit der pigmenthal- 
tigen Xusammenset/ungen bei unterschiedlichen Applikationstemperaiuren besteht somit weiterhin. 

M) D\c Erfindung betritft eine Mischung umfassend Mairix und Pigniente cnthaliend onenlierie dreidimensional ver- 
netzte Substanzen niit flussigkristalliner Struktur nut chiraler Phase, die dadurch gckennzeiehnet ist, daB Pigment und 
Matrix derart aulemander abges!innnt sind. daB es bei Applikation der Mischung bei unterschiedlichen Temperaturen aul 
einem Substrat, wobei niedrigste Applikationstemperatur und hochste Applikationstemperatur urn mindestens 10 :, C und 
um hochstens 150°C auseinanderliegen. niclit zu visuell erkemibaren EarbditYeren/,en der Pigmenti'arbe naeh dem Trock- 

s.s nen auf dem Substrat kommt, wobei 

entweder die Pigniente enihaltend orientierte dreidimensional vernetzte Substanzen mil flussigkristalliner Strukiur mil 
einer chiraien Phase derart ausgewahlt sind. daB deren Glasubergangsteniperatur entweder nicht niehr als 10°C holier 
liegt als die niedrigste Applikationstemperatur oder holier liegt als die hochste Applikationstemperatur. oder 
die Pigniente auf Basis onentierier dreidimensional vemetztcr flussigkristalliner Substanzen mit chiraler Phase derart 

40 ausgewahlt sind, daB sic in den orientierten dreidimensional vcmetzten flussigkristallinen Substanzen keine nicht che- 
niisch fixierte Substanzen cnthahen oder 

die Pigniente diese nicht chemisch hxierten Substanzen nur in solch geringen Konzentrationen in den orientierten drei- 
dimensional vernetztcn flussigkristallinen Substanzen mit chiraler Phase enthalten, dab unter Applikationsbedineungen 
nur 0 bis 3 Gew.-% bczogen auf das Gesamtgewieht der orientierten dreidimensional vernetztcn fiiissigkristallinen Sub- 
45 stan/.cn mit chiraler Phase herausgeldst werden konnen, oder 

das Matrixmaterial derart ausgewahlt isi, daB es keine Komponenie enthalt, wclche Substanzen die nicht chemisch an die 
orientierten dreidimensional vernetztcn flussigkristallinen Substanzen mit chiraler Phase der Pigniente gcbunden sind 
aus den onenherten dreidimensional vernetztcn tlussigkrisiallinen Substanzen mit chiraler Phase herauslost oder 
nur eine deran geringe Menge an sole hen Koniponenten enthalt, dab unter Applikationsbedingungen nur 0 bis 3 Ciew.-^r 
so bezogen auf das Gesanitgewicht der onentierien dreidimensional verncl/.ten llussigkristaliinen Substanzen mit chiraler 
Phase der Pigniente herausgelosl werden. 

Die eriindungsgemaben Misclningen eignen sich insbesondere zur 1 arbung von Substratoberflachen 
Pnnzipiell sind alle Pigmenie enihaltend orientierte dreidimensional verneizte Substanzen nut ttussigknstalhner 
Struktur mil chiraler Phase zum Hinsatz in einer erhndungsgemaBen Mischung geeignet. Solche Pigmenie smd beispiels- 
55 weise aus DH 42 40 743 (entspricht US 5362315) bekannt. 

Bei Verwendung beliebiger. fur die jeweihge Applikation jeweils ubheher Bindemittel als Matnxmatenalien und vor- 
gebener Applikationstemperatur erfolgt die Auswahl der fur die ertindungsgemaBe Mischung jeweils geeignet en Pig- 
niente anhand des Claspunktes der jewciligcn Pigniente. 

Der Glaspunki der Pigmenie laBt'sich in bekannter Art und Weise naeh ENCYCLOPEDIA OH POLYMER SCIENCE 
/j ■ .\\TD 1-N( ;TNT! : I ; RI\ T r; Vol 7 pp 1 S44. Vu\ TT 1 ; Mirk N M T^i kales C ( ] Overberrer. (; Menkes. J T Kro- 



i arbsta^Unai erlordcrlich ist. ertoigt die Auswahl der Pigmcric derart. dab eniwjdcr Pigniente ausgew .mil werden. de- 
ren (daspunkt meht menr als '.()'■(' hoher ist a.s die niedrigste bei der Applikation der Mischung auttrclende 'lempcratur 
^xler derart. dab Pigniente ausgewahlt werden. de re n Claspunkt hoher ist als die fuvhste bei der Applikation der Mi- 
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Umc .\pplikaiiorsiemperuiur isl mi Sinnc der vorlio^cndun liriindunj: die Hinhrcnniemperaiur b/w. Aw I r>vknun;.-s- 
.cn.pcraiur dcr ertindungsgemalien Mischung auf der Oberrtaohc des Subsira.s. das mi. dcr Mischunj: besch.ch.e. * urdc. 

/.u verstehen. .. TT M . , - n 

i,v .ji^n^n v.,n dividimensional vernetzten Svsiemen bekannl. dab cine vollslandige bmset/ung al lcr t unknon^l- 
Icn insNelTwerk einbauharen Gn.ppen nicht itimier unier alien ReaKtionsbedmgungen erfolgen k;mn. mu^ch Anini 
derariiiierGruppen uneineebunden im Nel/werk vorliegi. Hhcnso lauten chennsche Reakuonen i. a. mchi ohnc bildung 
von Ne~benprodukten ah, so daB unicr Unistanden in. nussigknslalhnen Ausgangsmaienal audi Gruppierungen yorkom- 
nien. die keine chemisch reaknven, polvmensationstahigen und damn in das aulzuhauende dreuiimensionalc Nel/werk 
einbaulahisjen Buusteine enthallen. . . 

Unter bestiniinten Bcdingunecn lassen sich dcranige Molekule wiedcr aus dem Net/werk herauslosen. beispielsweise 
durch fur die jeweilige Molekulsorte chemisch affine Ix>semiuel. Additive oder Bindennttelbesiandteile, die bcispicls- 
weise in dcr Bindemitiel- oder Kunsi si oft matrix enth alien sein konnen. 

Tin solchesTTerauslosen von Subslan/en, die nicht im flussigknslalhnen Net/werk gebunden sind. in Menken grober 
als 3 Gew-<* be/ogen auf das flussigknsialline Material muB in dcr erhndungsgemaBen Kombination von Pigment und 
Matrixinatenal vernueden sein solem die Kritenen. die Glastemperaiur betretfend. nicht erlullt sind. 

Vorzugsweise isl das Mainxniatenal dadureh gekenn/eichnet, daB es selbst keine losenden higenschatien tur die im 
llussigknstallinen Net/werk enthaltenen Substanzen und/oder keine quellenden Higenschatien bezuglieh aes ilussigkn- 
siallincn Net/werks der Pigments besh/i. oder daB cs keine Tlussigkeuen oder Mischungen von P lussigkeiten enthalt, 
die als I osemittel fur die im flussigkrislallinen Net/werk enthaltenen Substanzen wirken und/oder keine quellenden Ti- 
aenschaften bezuglieh des flussigkristailinen Net/werks der Pigmente bcsit/en die in den crlindungsgeinaBen Mischun- 
gen vorhanden sind. . ... .. • u ■ . K 

Als Matrixinatenal, welches keine oder nur cine gennge Menge an Komponenten enthalt, die die nicht in das polv- 
niere Nct/wcrk der flussigkrislallinen Piiziuente eingebauien Substan/en aus der hehkalen Scfnchtsiruktur herauslosen, 
*ind vorzugsweise alle Bindeniittel oder Mischungen von Bindemitteln geeignet, deren I^oshchkeiisparanieier (I olymer 
Ilandbook^Sec. Hdition, lid. J. Brandrup, li. H. Iinrnerguu J. Wiley & Sons, New York, iy/.U sich urn niindestens i .? 
if 5 cur 1 ') Pinheiten vom I.oslichkeiisparameler des fiussigknsiallnien Nei/werks des Piginetiis unierscheiden. Dies 
gilt fur losuncsniiuclhaliice und losungsnuttclfreie Bindeniittel. 

Beispiele fur ertindungseemaBe Kombinationen von Matrixniatcnal und Pigmeni sind mi tolgenden genannt: 
Applikation von erfindunesgematfen Mischungen auf Substraten in einem Temperaiurbereich von nnninial S0°C bis ma- 
ximal nO ( C dadureh gekenn/eichnet, daB Pigments mil einem Glaspunkt kleiner 8() ( V oder groBer 130 C vorhanden 
sind und daB fur Piemenlc aus Si-haJtigen oder Si-freicn Matenalien die Matrixmatenalicn ausgewahlt sind aus der 
Gruppe der Alkyd-, Melamin-, Polyurethan-, TTarnstofK Phenol-, Vinylacetat-, Cellulosemtrai- Silicon- und 1 olyester- 
harze und deren Kombinationen. . 

Die erfindungsgemaBen Mischungen lassen sich vor/ugsweise auf folgendcn Gcbieten verwenden: Lackierung, 
Druckfarben, Kunststoffe, Pulverbeschichtung. 

Beispielhaft sind im folgendcn Verfahren genannt. die erfindungsgemaBc Mischungen /ur Beschichtung von Subslrat- 
oberflachen verwenden: Spritzvcrfahrcn. Sicbdruck. Rakelaultrag, Walzenautirag. Pinselauftrag. Pulverauttrag. 

Vorzugsweise werden die erfindungsgemaBen Mischungen bei Temperaturen zwischen K)°G und 300 ( in den gc- 
nannten Vertahrcn eingesetzt. . . 

Die Erfindung beinfft femer Lackierungen, Druckfarben, Kunstsiolle und Pulvcrbesehichtungen beispielsweise von 
nietallischen und kcramischen Substraten sowie TIolz und KunststolTen enthaltend eine erlindungsgeniaBe Mischung. 

Die Prfmdung bctrilTi femer Verkehrsmittel wie beispielsweise SiraBen-, Schienen- oder Luttl alirzeuge, Haushalisge- 
genstande wie beispielsweise weiBe Ware, braune Ware oder Mobel, Sportgerate. Papiere, TextiHen, Vliese. Leder, Wert- 
drucke, Banknoten oder Kreditkarten beschichtct mil eincr erhndungsgeniaBcn Mischung. 

Die folgendcn Beispiele dienen der weitercn Hrlauterung der lirnndung. 

Beispiel 1 

l 3 igmcnt aus flussigknslallincii! Silicon 

"7^ c ■() H Mol)4-MMo\vben/oesaurecholesterinesier wurden mil 170 ml Toluol versel/t. Die Suspension wurde un 
ter Piihren /urn Sieden eebracht und Toluol a/eotrop andesiilliert. Nach Abkuhlcn auf ca. nO'V uurden 21 g Hl^ Mol . 
1 ^ 5 7- retramethvl-cvclotetrasiloxan und 0.53 geinerO.5 Gew.-^ -igen Losung des C\cUxvtadicnvldichloro P laiin-Ka- 
talvsators (Wacker-C'hemie CniibH, 81737 Munchcn) in Methylenchlond zugegeben. Die Reaktionslosung wurde aut 
8VT erwarmt und fur 1 Stunde geruhrt. Nach Abkuhlcn auf4()"(' wurden 80 g (0,194 Mol ) 4-Ally loxybenzoesaure-{4- 
(4-niethacrvlovloxvbutoxv)phenvl)ester. 0.09 g (0.4 mmol) BUT und 1 .06 g eincr 0.3 Gew -Vf-igen losung des C y- 
ckx>ctadienvldichloroplatin-Kaialvsators in Mcthvlenchlorid zugegeben. Die Losung wurde danach aul ca. 7? ( er- 
wannt und 1 Or 1,S Smnden geruhrt. Nach Abkuhlcn auf 2iYV wurden 43.0 g ( H V4 mmol ) 4- Allvlox vbenzocsaure-(4-(4- 
niethaeryloyloxybuioxv ) P henyl Jester und 0.09 g Birr zugegeben. AnschlieBend wurden X3(> g des Photoimtiators Irga- 
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Bei MIC orier.tiene and I"V-\ emei/.:e dunnc lilme des NLicrais wciscn tiacti dem A nK unicr; ,iu\ ^ C c.fe nolle 
onswellenlangc von 540 nm aat. Das verncl/.ic Materia: besit/l c;ne Cdasubcrgangsicniperaiur von ^2 C. Dcr durch Bc- 
handlunii mii^C'lTorofonn aus dem vernel/.ten Material cxtrahicrbare Antcil beiragi SGew.-S. 

. v r j... \- rr ; v. ,Urc u M : hk*^ ; ^ c'^e- 1 .K^jnivorvil'iiiihtc /u ^ii'men'e- \ erirbeiiet Durch 
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1 5minuuges Mahlen enisiund cine put verlonmge Prakt 10m die anschlieBend minels eines Analv sensiebes mil einer Ma- 
schenweite von 50 jjiii gesiebt wurde. 

Diese Piiimenie wurden in ein tvonvcntionelles Alk\ d-Melamin-Har/nindemittcl-Sx stem (kautlich erhalthch unierde: 
H^n.-hnuno sacolvd T 4 l()/Sacopal M 1 10 bei Kolnis Chemte. A-Krems> fur Kraltl ahr/eugreparaturlackiemng einge- 
arbeiiet. Die Viskositai des BindemitieNysiems wurde nut einem Verdimner ( Mischung :itis aromatischen Kohlenu asser- 
siolTcn und Meihvlisobut vikeion) in einern DIN-4-Auslaufbecher aut eine Auslaul/cii von ea. 80 see eingestclii. 

Das so erhaltene Pigmeni-Bindemiuelsvsiem wurde aul ein Schwar/-weiB-Papier (BYK Gardner) nut Hilie eines 
Pilm/iehgerates (Pa. Hnchsen) in einer Natffilmschichtdicke von 120 jam autgerakeli. AnschlieBend wurde das Papier in 
niehrere Streiten geschnitten und jeweiis 1 h bei SO unci \MYV getrocknet. 

Die so erhalienen Streiten wurden danr unter 45" mil weiBem Liehi beleuchiei und das unier 25' reflekiierte Lich: 
speklrometrisch verniessen. Die soerhaltenen McBwerte ( Reflexionsnta.xima ) sind in der tolgenden Tabelic autgehsiet, 
ebensodie Glasuhergangstemperatur der Pigmente sowie die dureh Behandlung mil Chloroform aus deni vernei/ten Ma- 
terial extrahierbaren Anteile. 



15 


Einbrenrv 
temperaturen 


Wellenlangen 
der Maxima 


Wellenlangen- 
differenz der 
Maxima 


Glasubergangs- 
temperatur des 
Pigments 


extrahierbare 
Anteile 


20 


80 °C 
130 °C 


501 nm 
503 nm 


+2 nm 


72 °C 


8 Gew.% 



Vergleichsbeispiel 1 

Ms wurde fur Pigmente, die naeh HPO 686 674 Beispiel 4 hergestellt wurden. gemaB Beispiel 1 vorgegangen und es 



wurden folgende Prgebnisse erhalten: 





Einbrenn- 
temperaturen 


Wellenlangen 
der Maxima 


Wellenlangen- 
differenz der 
Maxima 


Glasubergangs- 
temperatur des 
Pigments 


extrahierbare 
Anteile 


J 5 


80 °C 


481 nm 




82 °C 


15 Gew.% 




130 °C 


470 nm 


-11 nm 






40 






Beispiel 2 






Kin flussigknstallines Material wurde genial* DP 44 08 171 Al folgendennaBen hcrgestellt: Die Komponenten K5 
45 K6, K8. K9 (Beispiel 85, Misehung 33) sowie die Komponenien Kl, K2, K4. K5 (Beispiel 92, Mischung 40) wurden ir 
gleiehen Anteilen verniischi. Zu diescr Mischung wurden 10 (iew.-Cf der Komponenie Kit) (Beispiel 78, Mischung 26 
geizeben und wiederuni vennischt. Aus diescr Mischung wurden Pigmenle wie in PP0 686 674 Al Beispiel 1 beschne- 
ben hergestelit, wobei die Temperatur der Onenlierung des flussigknstallinen Malenals 5(>"C belrug. Die Pigmente wur- 
den analog Beispiel 1 verarbeitet. eingebrannt und venue ssen. 
so - — . 




Einbrenn- 
temperaturen 


Wellenlangen j 
der Maxima 


Wellenlangen- 
differenz der 
Maxima 


Glasubergangs- 
temperatur des 
Pigments 


extrahierbare 
Anteile 


55 


80 °C 

;130 °C 

i - 


434 nm 
432 nm ■ 


-2 nm 


60 °C 


8 Gew.% 



nor f.osung von Acr\ lathar/en und ( e . lui^seden ^ s. en in acetaihalngen I .osungMir.tte.n beruni. i i>p N^riMar P< r. i a 
Prof. Weilienburg ) dureh 5 m;nu;iges Ruhren eingearbeiie: und uie in Beispiel 1 beschneben aul ein Schwar/-weiB-Pa- 
pier (BYK Ciardner) autgerakelt. Das Papier wurde in Stueke geschmtlen. die jeweiis 1 h bei 20"C und 80"C in emeu. 

, .is. -V u • \ - l - ! ; - V" J v "!:.' F * ! - • -v ••• ' \ D:-v Pri'ehni^ K 1 ir 
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folgcnder Tabelle wicdergcger>cn: 



Trocknungs- 
temperaturen 


Wellentangen 
ubt Maxima 


vvensniangen- 
differenz der 
Maxima 


20 °C 
80 °C 


578 nm 
578 nm 


0 nm 



Vergleichsbeispiel 2 

15 

Hs wurcie wie in Beispiel 3 beschrieben Verfahren mil dem Umerschied. daB ein nicht -oxidativ trocknendes Sieb- 
druckbindemitielsvsieni verwendet wurdc, das u. a groBere Antcilc aromanscher Bestandieile enthalt ( 1 y p Sensiar SC. 
I a. Sericol, Muhlheim/Ruhr). Die Viskositai wurdc mil einem Verdun ner ( Typ /,(' 530, Fa. Sericol) auf cine Auslautzeii 
von 95 sec in cincm DIN 4-Becher eingestelit. Nach Trocknung untcrdcn im Beispiel 3 angegebenen Bedingungen u ur- 
den folgende Wellenlangen der Maxima erh alien: -<> 



Trocknungs- 
temperaturen 


Wellenlangen 
der Maxima 


Wellenlangen- 
differenz der 
Maxima 


20 °C 
80 °C 


573 nm 
549 nm 


24 nm 



Patenianspruche 

1. Mischung umfassend Matrix und Pigmente enthaltend oricntierte dreidimensional vernetzte Substanzen mil fliis- J5 
sigkristalliner Struktur mil chiraler Pha.se, die dadurch gekennzeichnet ist. daB Pigment und Matrix derart aufein- 
ander abgestimmt sind. daB es bei Applikation der Mischung bci unterschiedlichen r reniperaturen auf eineni Sub- 
strat, wobei nicdrigste Appiikationsteniperatur und hochste Applikationstemperatur um mindestens MTV und um 
hochstens \5iTV auseinanderliegen, nicht zu visuell erkennbarcn Farbdiffcrenzen der Pigmentfarbe nach dem 
Trocknen auf dem Substrat komnit, wobei 40 
eniwedcrdic Pigmente enthaltend orientierte dreidimensional vernetzte Substanzen mit flussigkristalliner Struktur 

mit einer chiralen Phase derart ausgewiihlt sind, daB deren Glasubergangsteinperatur eniweder nicht niehr als MTV 
hoher Hegt als die niedrigste Applikaiionstemperatur oder hdher liegt als die hochste Appiikationsteniperatur, oder 
die Pigmente auf Basis orientierter dreidimensional vernctzter flussigkristalliner Substan/.en mil chiraler Phase der- 
art ausgewiihlt sind, daB sic in den orientierten dreidimensional vernetzten flussigkristallincn Substanzen kcine 45 
nicht chemisch fixicrte Substanzen enthaJten oder 

die Pigmente diese nicht chemisch fixierten Substanzen nur in solch genngen Konzentraiionen in den orientierten 
dreidimensional vernclzten flussigkristallincn Substanzen mil chiraler Phase enthalten. daB unter Applikationsbe- 
dingungen nur 0 bis 3 Cjcw.-'# bezogen auf das C iesamigewicht der onenticrten dreidimensional vernetzten flussig- 
knstallinen Substanzen mit chiraler Phase herausgclost werden konnen, oder 50 
das Matnxmatena! derart ausgewahlt ist, daB es kerne Komponente enthult. welche Substanzen die nicht chemisch 
an die orientierten dreidimensionnl vernei/ien Hiissigkrislallinen Substanzen nut chiraler Phase tier Pigmente ge- 
bunden sind aus den onenticrten dreidimensional vemet/ien flussigkristallincn Substanzen mit chiraler Phase her- 
ausldst oder 

nur eine derart geringe Menge an solehen Koinponentcn enthalt, daB unter Applikationsbedingungcn nur 0 bis 55 
3 (jew.-'/r bezogen auf das Gesamlgewicht der orientierten dreidimensional vernetzten flussigkristallincn Substan- 
zen mil chiraler Phase der Pigmente herausgclost werden. 

2. Mischung nach Anspruch 1. dadurch gekennzcichnet. daB sic em Matrixmatenal enthalt, das selbst kcine losen- 
den Higenschaften fur die im flussigkristallinen Netzwerk enthaltenen Substanzen unoVoder kcine quellendcn Pi- 

i*enschaften hc/iU'lich des fliissi Crista ltinen NVl/werkv der Pigmente besit/t. oder da sic keine Fliissigkeilen oder mi 



( iruppe iier Alk>d-, Me Ian in-. Poi> u reman-, i LiniM. ^11-. Phcnoi- , Yin> kicetai-. ( c .... ^niir.ii- >mc . i.rui i Vac- 
sterharze und deren Koir.binationcn. 

4. V'crfahren zur Applikation von Mischungen geniaB einenwxler mehreren der Ansprache 1 bis 3 aut Substraioher- 

n ..-hop it 11 ^;>nr/\cr-':ihrc^ ^■ebdnick\er!'.ihren ^ A e!aiit>r u\ \V : !/e^ <••": Pinscl :ni f "tra r . PuK crauft-aL' im 
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Tenipcraiurbcreich von 1()"C >(>"('. 

5. Verweniiuni: von Mischuru-cn genial Anspmch 1 bis 4 in Spni/veriahren. ini Siebdruck. boiiu Rakelaiil trac. 
bcini Wul/enautirai:. bcmi Pinsclaatli ai: odcr beini Pul vcrautiraii. 

t> 1 ajkicrunLV Druckiamc. KunstslotV oder Pul vcrbcsch:chluni: enthalicnd cine Mischung LZcniaB cincm odcr inch- 
rerun dcr Anspriichc 1 bis 3. 

7. Verkchrsniitiel. ITaushalisgcgcnstandc, Sport Licraic. Papicre. Textilien. Vlicsc. I.eder. Wcndrucke. Banknolcn 
odcr Krcdiikancn beschichiiM niit ciner MischunL! tieinaK cineni odcr mchrcren dcr Anspriichc 1 bis 3. 



